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Abstract of DE1 9742558 

A sealing strip for moving joints consists of a single-layer sheet of tear-resistant sealing material with 
perforations (41) at both edge regions (40a, 40b) so that, when the strip is laid over a fluid film, the film 
material can penetrate through the holes and set to form peg-shaped anchors. The holes have a 
diameter of 1-4 mm, and they are in rows along the edges with a distance (a) between holes in the 
same row, which are offset by a/2 from the holes in the next row. Each perforated edge zone makes up 
20-30% of the total width of the strip. 
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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Dichtband 

@ Zum Abdichten von Bewegungsfugen wird ein Dicht- 
band vorgeschlagen, welches einfacher und preisgunsti- 
ger hergestellt werden kann und bessere mechanische Ei- 
genschaften als Banderaus Vlies Oder Gewebe, insbeson- 
dere eine hohere Reiftfestigkeit aufweist. Hierzu wird das 
Dichtband als Monoprodukt aus einer reiftfesten Folie 
hergestellt welche im Bereich beider Randzonen mit Per- 
forationen verse hen ist. Die Perforationen sind ausrei- 
chend groB bemessen, damit beim Verlegen des Dicht- 
bandes auf einer Flussigfolie das Material der Flussigfolie 
durch die Perforationen hindurchtreten und nach seiner 
Verfestigung zapfenformige Verankerungen bit den kann 
{Fig. 4). 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Dichtband zum Ab- 
dichten von Bewegungsfiigen. 

Zum Abdichten von Bewegungsfugen in Bauwerken zwi- 5 
schen Wand-, Boden und Beiagsfeldem isL es bekannt, Ein- 
lagen aus Vlies oder Gewebe bzw. Folien zu verwenden. 
Derartige Dichtbander werden auf dem Untergrund mittels 
einer Fltissigfolie unter Uberdeckung der Bewegungsfuge 
aufgeklebt. AnschlieBend kann auf dem Dichtband ein io 
Dunnbettmortel ("Fliesenkleber") zum Aufmorteln von 
FLiesen oder Platten aufgetragen werden. 

Bekannte Dichtbander sind in den Fig. 1 bis 3 im Quer- 
schnitt veranschaulicht. Das Dichtband 1 nach Fig. 1 besteht 
aus einem Gewebeband 10a, beispielsweise aus Polyester- 15 
gewebe, welches iiber seine gesamte Breite mit Perforatio- 
nen 11 versehen ist. In seinem Mittenbereich ist das Gewe- 
beband 10a zu beidcn Seiten mit Kautschukstrcifen 20a bc- 
schichtet. Bei dem in Fig. 2 veranschaulichten bckanntcn 
Dichtband ist nur auf der Oberseite eines unperforierten 20 
Bandes 10b aus Vlies ein zentraler Kautschukstreifen 20a 
aufgebracht. Anstelle eines unperforierten Bandes 10b aus 
Vlies kann auch ein perforiertes Gewebeband ahnlich wie in 
Fig. 1 vorgesehen werden. Da Bander aus Vlies oder Ge- 
webe auch in perforierter Form wenig dehnbar in Querrich- 25 
tung sind, weist das in Fig. 3 gezeigte, bekannte Dichtband 
zwei getrennte Streifen 10c und lOd aus unperforiertem 
Vlies auf, die einen Spalt 30 begrenzen, welcher von einem 
aufgeklebten oberen Kautschukstreifen 20a iiberdeckt wird. 

Bei den bekannten Dichtbandern dient das Bandmaterial 30 
aus Vlies oder Gewebe dazu, die Haftung des Dichtbandes 
auf dem Untergrund in Verbindung mit einer Fliissigfolie, 
beispielsweise aus Acrylat, Latex, Bitumenemulsionen, 
KunststofF-Dispersionen oder Epoxidharzen, zu gewahrlei- 
sten. Das abdichtende Teil des Dichtbandes ist der einseitig 35 
oder beidseitig aufgebrachte Kautschukstreifen, der keine 
oder nur eine sehr geringe Haftung in Verbindung mit der 
Fliissigfolie eingeht. Das Band aus Vlies bzw. Gewebe dient 
hierbei nur als Haftverbesserer. Indessen ist die Verbindung 
zwischen Vlies oder Gewebe und dem ein- oder beidseitigen 40 
Kautschukstreifen in der Herstellung aufwendig. Zudem 
sind Bander aus Vlies oder Gewebe verhaltnismaBig teuer, 
so daB die Gesamtkosten der bekannten Dichtbander nach 
Fig, 1 bis 3 unverhaltnismaBig hoch sind. SchlieBlich hat 
Vlies eine geringe ReiBfestigkeit und ist deshalb mecha- 45 
nisch nurgering beanspruchbar. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Dichtband 
zu schaffen, welches einfacher und preisguns tiger herge- 
stellt werden kann und bessere mechanische Eigenschaften 
als Bander aus Vlies oder Gewebe, insbesondere eine ho- 50 
here ReiBfestigkeit aufweist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des 
erfindungsgemaBen Dichtbandes sind in den Unteransprii- 55 
chen angegeben. 

Die Erfindung geht von der Uberlegung aus, als Dicht- 
band ein Monoprodukt vorzusehen, welches gegenuber ei- 
nem zwei- oder dreilagigen Produkt nach dem Stand der 
Technik einfacher und preisgiinstiger hergestellt werden 60 
kann. Als Monoprodukt kommt indessen nur eine abdich- 
tende Folie aus reiBfestem Material, beispielsweise aus 
KunststofT oder Kautschuk in Bctracht, welche jcdoch eine 
schlechte Haftung in Verbindung mit cincr Fliissigfolie aus 
Acrylat oder Latex aufweist. Um die gegenlaufigen Forde- 65 
rungen nach einfacher Herstellung des Dichtbandes mog- 
lichst als Monoprodukt und guter Haftung auf einer Fliissig- 
folie zu erfullen, sieht die Erfindung vor, die einlagige Folie 
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an den Randzonen mit relativ gro&en Perforationen zu ver- 
sehen, in welche die zu beiden Seiten des Dichtbandes auf- 
getragene Fliissigfolie eindringen und zapfenformige Veran- 
kerungen bilden kann. Infolge dieser Vielzahl von zapfen- 
fbrmigen Verankerungen haftet das erfindungsgemaBe 
Dichtband hervorragend auf seinem Untergrund. Das Mate- 
rial fur die einlagige Folie (Monoprodukt) kann je nach Ein- 
satzzweck dehnbar oder auch nichtdehnbar sein. Die Ver- 
wendung von elastischem Kunststoff- oder Kautschukmate- 
rial bietet den Vbrteil, daB das Dichtband quer zur Deh- 
nungsfuge dehnbar ist und daher selbst starkeren Verande- 
rungen der Fugenbreite unter sicherer Abdichtung der Deh- 
nungsfuge problemlos und mit guten Langzeiteigenschaften 
folgen kann. 

Die Erfindung wird anhand eines in den Zeichnungen dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigt: 

Fig. 4 einen Querschnitt durch ein Dichtband nach der Er- 
findung, und 

Fig. 5 eine Draufsicht auf das Dichtband nach Fig. 4. 

Das Dichtband 1 nach Fig. 4 und 5 besteht aus einer ein- 
lagigen Folie, welche im Bereich ihrer Randzonen 40a und 
40b mit Perforationen 41 versehen ist. Der Zentralbereich 
40b der Folie ist unperforiert und iiberdeckt bei der Verle- 
gung des Dichtbandes 1 eine nicht gezeigte Dehnungsfuge, 
beispielsweise zwischen einem Bodenestrich und einer 
Wand. Jede Randzone 40a, 40c weist eine Breite im Bereich 
zwischen 20% bis 30% der Gesamtbreite des Dichtbandes 1 
auf. Die Perforationen 41 besitzen einen Durchmesser im 
Bereich zwischen 1 mm und 4 mm, und zwar in Abhangig- 
keit von der Viskositat der Fliissigfolie, welche zum Verle- 
gen des Dichtbandes 1 verwendet wird. We aus der Drauf- 
sicht nach Fig. 5 ersichdich ist, sind die Perforationen 41 in 
Bandlangsrichtung in Reihen 41a und 41b angeordnet, wo- 
bei die Perforationen 41 jeder Reihe einen Mittenabstand a 
aufweisen. Dabei sind die Perforationen benachbarter Rei- 
hen um den haiben Abstand a/2 gegenseitig versetzt ange- 
ordnet. 

Das Material fur die Folie muB in jedem Falle reiBfest und 
fliissigkeitsdicht sein, damit die Dehnungsfuge abgedichtet 
wird und das Dichtband auch bei starker ein wirkenden Zug- 
kraften unversehrt bleibt. Je nach Einsatzzweck kann das 
Folicnmaterial dehnbar oder nicht-dehnbar sein. Nicht- 
dehnbare Folien bestehen beispielsweise aus kautschukge- 
tranktem Gewebeband oder aus unelastischen KunststofFen. 
Dehnbare Folien bestehen beispielsweise aus Kautschuk, 
wie Butyikautschuk oder Athylen-Propylen-Teer-Kau- 
tschuk (APTK) oder aus elasti schen Kunststoff wie Poly- 
athylen oder PVC. Von diesen dehnbaren Materialien sind 
Kautschukmaterialen besonders elastisch, so daB der unper- 
forierte Zentralbereich 40b selbst groBeren Anderungen der 
Fugenbreite der vom Zentralbereich 40b uberdeckten Deh- 
nungsfuge problemlos folgen kann. 

Wesentlich ist, daB durch die Bemessung der Perforatio- 
nen 41 mit einem Durchmesser im Bereich zwischen 1 mm 
und 4 mm die auf beiden Seiten des Dichtbandes 1 aufge- 
brachte Fliissigfolie durch die Perforationen 41 hindurch- 
dringen und nach ihrer Verfestigung zapfenformige Veran- 
kerungen ("Krallen") bilden kann. Obwohl die Klebkrafte 
zwischen Fliissigfolie und Dichtband 1 gering sind, ist diese 
mechanische Verankerung durch die Vielzahl von Zapfen 
ausreichend groB, um eine zuverlassige, langzeitstabile Ver- 
bindung zwischen Dichtband 1 und Fliissigfolie zu gewahr- 
Icistcn. Die Zapfen aus dem Material (Latex, Acrylat, Bitu- 
menemulsionen, KunststofF-Dispersionen oder Epoxidhar- 
zen) der Fliissigfolie sind einstiickig in dem Bett der Fliis- 
sigfolie oberhalb und unterhalb des Dichtbandes 1 inte- 
griert, so daB die Gefahr einer Abscherung diese Zapfen ver- 
nachlassigbar ist, zumal die bei Veranderung der Dehnungs- 
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fuge auftretenden Scherkrafte relativ gering sind. 

Patentanspriiche 

1. Dichtband zum Abdichten von Bewegungsfugen, 5 
gekennzeichnet dadurch eine einlagige Folie aus 
reiBfestem, dichtendem Material, welche im Bereich 
beider Randzonen (40a, 40b) mit Perforationen (41) 
versehen ist, wobei die Perforationen (41) ausreichend 
groB bemessen sind, damit beim Verlegen des Dicht- 10 
bandes (1) auf einer Fliissigfolie das Material der Flus- 
sigfolie durch die Perforationen (41) hindurchtreten 
und nach seiner Verfestigung zapfenforrnige Veranke- 
rungen bilden kann. 

2. Dichtband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 15 
net, daB die Perforationen (41) einen Durchmesser im 
Bereich zwischen 1 mm und 4 mm aufweisen. 

3. Dichtband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Perforationen (41) in Langsrich- 
tungdesDichtbandes(l)inReihen(41a,41b)unterge- 20 
genseitigem Loch ab stand (a) angeordnet sind, wobei 
die Perforationen (41) benachbarter Reihen (41a, 41b) 
um jeweils den halben Lochabstand (a/2) versetzt zu- 
einander angeordnet sind. 

4. Dichtband nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 25 
durch gekennzeichnet, daB als Folienmaterial ein kau- 
tschukgetranktes Gewebeband vorgesehen ist. 

5. Dichtband nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Folienmaterial ein Kau- 
tschukmaterial, z. B. Butylkautschuk oder Athylen- 30 
?ropylen-Teer-Kautschuk (APTK), vorgesehen ist. 

6. Dichtband nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Folienmaterial ein 
Kunststoffmaterial, z. B. Polyathylen oder PVC, vor- 
gesehen ist. 315 

7. Dichtband nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB jede Randzone (40a, 40b) 
eine Breite im Bereich zwischen 20 bis 30% der Ge- 
samtbreite des Dichtbandes (1) aufweist. 

40 
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